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Verfahren zur Besohiohtung theimiech 
hooh belasteter Reflektoren 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Besohiohtung 
thezmisoh hooh belasteter Reflektoren oder Telle von Re- 
flektoren aus Aluminium oder Alumlnlumlegierungem, vor- 
zugBwelse ftir Thermokopiergerate, um ein maximalee Re- 
flexionsvermSgen zu erreiohen. 

Diese Reflektoren unterliegen sehr hohen Beanspruohungen, 
wie Dauerbelastungen bis zu zehn Stunden bei Temperaturen 
bis 350° C, hoher relativer Luftfeuohtigkeit bis zu 95 % 
und tropischen Temperaturen Uber sehr lange Zeiten. 

Ba let bekannt t die Reflektoren bzw. Telle davon mit einer 
Emailsohicht zu versehen, auf welche als Reflexionssohloht 
eine Goldschioht aufgebraoht 1st. Die Emailsohicht hat den 
Zweok, die Diffusion der Metalle bei der erhBhten Tempewttur 
zu verhindera. Die Emailsohicht bzw. die Aufbringung hat den 
Naohteil, dafl der ProzeB teohnologisoh ftlr derartige Telle 
teohnologisoh schwierig 1st und vollkommen getrennt von dem 
Prozefl zur Aufbringung der Goldsohioht 1st. Auflerdem ent- 
steht durch die OberflSohe der Bmaileohioht ein hoher Ant ell 
ungerichteter Reflexion, da die Sohiohtdioken Brtlioh unter- 
sohledlich sind # 
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?/eiterhin ist auoh bekannt, die Email eohioht durch eine im 
Vakuum aufgedampfte SiO- oder SiC^-Sohioht zu eraetzen. 
Das letztgenannte Verfahren hat den Naehteil, dafl beaeadere 
Vorbehandlungen der meohanieoh vorgearbeiteten Reflexions- 
flHohen erforderlioh Bind, wodnroh die Fezjtigungszeiten veav 
IMngert und der techno logisohe Ablauf kompliziert werden. • - 
Auflerdero kann der Sohiohtaufbau bei der hohen relativen Luft- 
feuchtigkeit und den hohen Temperature*! zu Starungen mlt vezv 
aohiedener Ursache fOhren* Die Bestandteile der verwendeten 
Aluminiumlegierungen, wie z.B. Magnesium oder Silizium, kBnnen 
auf Grund ihrer untersohiedlichen freien Bindungsthalpie zu 
Sauerstoff Ursache weiterer z.T. Srtlioh begrenzter Pehler- 
stellen eein. Die Haftfestigkeit der Goldaohioht auf der Sili- 
ziumoxydsohicht ist fttr praktisohe Sweoke in vielen Fallen 
auch ungeniigend* 

Der Zweok der Srfindung beet eh t darin, die Mangel dee Standee 
der Teohnik zu vezmeiden und ein Verfahren zu sohaffen, das 
teohnologiaoh einfach eine dauerhafte Reflexions sohicht auf- 
zubringen geatattet* 

Der Brfindung liegt die Aufgabe sugruade, ein Verfahren zu 
eohaffen, mit welohem es aJSglioh ist, auf Rsflektoren oder 
Teile derselben, die aus Aluminium oder Alumi nlrn nle gie rungen 
bestehen, eine vorzugeweiee aus Gold bestehonde Reflexions- 
schicht aufzubringen, die bei hohen Tempera turen und hoher 
relativer Luftfeuohtigkeit im Dauerbetrieb haltbar ist, keine 
Diffusion der Metalle zulSflt und eine h^he- Reflexion exati gLlohx 
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Dae Verfahren mufl weiterhin die Vorbereitungsarbeiten der zu 
beachiohtenden FlMchen auf ein Minimum reduzieren. 

ErfindungsgemSfl wird die Aufgabe daduroh gelSst, daB auf die 
in tiblicher Weise gereinigten und polierten ReflexionsflSchen 
der Reflektoren oder Reflektorteile aus Aluminium Oder Alumi- 
niumlegierungen an AtmoepMre ein bia mindeatens 350°C tempe- 
raturbeetandig^r Laok, der vorzugeweise auf Epoxiphenolharz- 
basis Oder Epoxidharzbasis hergestellt ist, in bekanntfcr Weise 
auf getragen und bei einer Temperatur yon mindeatens 350° C 
an Atmosphare eingebrannt wird. Auf diese Laokschioht wird in 
bekannter Weise im Vakuum die die Reflexion bewirkende Sohioht, 
vorzugsweise aus Gold, aufgedampft. 

Die teohnisoh-Skonomiachen AuBwirkungen der Srfindung beat eh en 
darin, daB aufwendige Reinigungsprozesse der zu beaohlohtenden 
Plaohen wegf alien und duroh die Lacksohioht voxhandene Polie ai- 
rmen, itzgrttbohen oder andere Oberfiaohenrauhigkeiten einge- 
ebnet werden. Duroh eine entspreohend gewahlte Bloke der Laok- 
eohioht konnen auoh Reflexionsflfiohen mlt eohleohterer 0bej> 
flfichpngUte besohiohtet werden und die Reflexionasohioht, vor- 
zugsweise aus Gold, haftet auf der Laoksohicht dauerhaf t bei 
alien Belaatungen 9 wobei die Laoksohicht ein Diffundieren der 
Hetalle verhindert. 

An ein em AuBfUhrungabeispiel soil der Gegenstand der 
Brfindung besohrieben werdan. 

Die eu beaohlohtenden Reflektorteile werden auf den Re- 

flexionsflttohen poliert und gereinigt und danaoh mit dem 
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temperaturbeBtandigen Laok an AtmospMre durch Sprit zen 
ttberzogen. Der ttberzug wird bei einer Tejnperatur von 350°C 
an Luft getrooknet. Danach wird lm Takuum auf die Reflexions- 
flaohe die Reflexionssohiont aus Gold auf gedampft. 
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Patentanspruch: 



yprf a hrep zur BeBohicatung thermisob, hoch belaateter 
Reflektoren aus Aluminium oder Aluminiumlegie rungen, 
deren Reflexioneflachen gereinigt und poliert werden 
und als Reflexionasohioht vorzugaweiae eine Goldsohioht 
beaitzen, dadurch. gekennzeicnnet, dafl zwisohen die Re- 
flektoren bzw. Reflektorteile und die Re flexions bo hicht 
eine Zwiachenschicht aus einem temperaturbeBtandigen 
lack, der mindes-tene bis s.-- dsr auftretenden l'emperatur 
an der RefKacioneflache bes^andig ist, dev beispiels- 
viei*e erl SpoxiphenolnarzbasiB oder BpoxidharzbasiB hed- 
ges tellt iat, an Atmoaphare aufgebrabht und eingebrannt 
wird. 

KEBE-KAHBRA-QB8ELLS0HAW 

mit beaobranktex Haftung 
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